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(54) Title: COSMETIC KAOLIN -CONTAINING PREPARATION 

(54) Bezeichnung: KOSMETISCHE KAOLINHALTIGE ZUBEREITUNG 

(57) Abstract 

The invention contains a cosmetic kaolin-containing preparation which is in the form of a mask, lotion, gel or cream of non-sticky 




„w»„mv... composition. The proportion ~- , r . w i« A ^ 

to 65 wt %. The viscosity of the total composition with a portion of kaolin/spherical particles is between 2000 cps and more than 1 5, OCX) 
cps greater than a similar composition containing only kaolin without any spherical particles. The difference in viscosity increases as the 
portion of kaolin/spherical particles increases. The novel preparation, which is pleasant to the touch and non-irritant, enables high kaolin 
contents to be attained and is advantageously used in masks and gels. 

(57) Zusammenfassung 

Die Ertmdung betrifft eine kosmetische kaolinhaltige Zubereitung als Maske, Lotion. Gel Oder Creme mit nichtklebriger und 
nichtplastischer Konsistenz und mit einem Gehalt an einer Mischung aus weiBem Kaolin mit hohem Kaolinitgehalt und spharischen 
anorganischen Teilchen, die eine TeilchengroBe von kleiner als 5 haben, in einem Anteil der spharischen Teilchen an der Kaolinmischung 
von 0 5 bis 10 Gew.-%, sowie einer pflegenden kosmetischen Zusammensetzung, wobei der Anteil der Mischung Kaolin/spharische Teilchen, 
bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, im Bereich von mehr als 2 bis 65 Gew.-% liegt; und die Viskositftt der Gesamtzusammensetzung 
mit einem Anteil Kaolin/spharische Teilchen liegt urn 2.000 cps bis mehr als 15.000 cps hoher als eine gleiche Zusammensetzung mil 
nur Kaolin ohne spharische Teilchen, wobei die Viskositatsdifferenz mit hoherem Anteil Kaolin/spharische Teilchen steigt. Die neue 
Zubereitung mit angenehmer Weichheit und entzOndungswidriger Wirkung laflt hohe Kaolingehalte mit besonders vorteilhaftem Einsatz bei 
Masken und Gelen zu. 
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Kosinetische kaolinhaltige Zubereitung 

5 Die Erfindung betrifft neue kaolinhaltige Zubereitungen , 

die in der Kosmetik in Form von Emulsionen oder Gelen einge- 
setzt werden kSnnen. 

Es ist bekannt, Kaolin bestimmten dermatologischen Zube- 
reitungen zuzusetzen und damit eine gewisse entzUndungswidrige 

10 Wirkung zu erzielen. Fur die Kosmetik sind bisher nur Kaolin- 
zusatze bis zu maximal 2 Gewichts-% bei gleichbleibend gutem 
HautgefUhl mSglich gewesen, da Uber diese Grenze hinaus die 
Emulsion zu starken Verklumpungen neigte und ein hoherer Zu- 
satz zur Verstumpfung der Emulsion fUhrte, was im Rosmetikbe- 

L5 reich nicht tolerierbar war. 

Aus der EP-B-406657 sind plattchenformige substrate be- 
stiromter GroBe aus z. B. Zeolith, Glimmer oder Glas bekannt, 
die einen Anteil spharischer Teilchen zur Verhinderung der 
Agglomeration enthalten. 

20 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, neue Zuberei- 

tungen fUr die Kosmetik zu entwickeln, die neben der pflegen- 
den Wirkung eine im erhohten MaBe entzUndungswidrige Wirksam- 
keit haben und zugleich ein besonders angenehmes HautgefUhl 
vermitteln . 

25 Erfindungsgemafl besteht die kosmetische kaolinhaltige 

Zubereitung aus 

(a) einer Mischung von weiBem Kaolin, der einen hohen Kaoli- 
nitgehalt hat, vorzugsweise von mehr als 85 Gew.-%, insbeson- 
dere von mehr als 95 Gew.-%, modifiziert mit spharischen an- 

30 organischen Teilchen, die eine TeilchengrflBe von kleiner als 
5 am haben, in einem Anteil der sphHrischen Teilchen an der 
Kaolinmischung von 0,5 bis 10 Gew.-%, und 

(b) einer pflegenden kosmetischen zusammensetzung der Gruppe 
Emulsionen und Emulsionsgrundlagen fUr Lotionen, Cremes, Mas- 

35 ken; Gele und Gelgrundlagen fUr Lotionen, Cremes, Masken; 
wobei der Anteil des Gemisches Kaolin/spharische Teilchen, 
bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, im Bereich von mehr als 
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2 bis 65 Gew.-% liegt.; 

und wobei die viskositfit der Gesamtzusammensetzung mit dem 
Anteil Kaolin/sphfirische Teilchen urn 2000 cps bis mehr als 
15.000 cps h6her liegt als eine gleiche Zusanunensetzung mit 
5 nur Kaolin ohne sphfirische Teilchen, wobei die Viskositfits- 
differenz mit hoherem Anteil Kaolin/sphfirische Teilchen 
steigt . 

Ein erfindungsgemfifies Merkmal besteht weiterhin darin, 
daB die genannten kosmetischen Fumulierungen ein besonders 

10 angenehmes Hautgeftihl und eine nichtklebrige und nichtplasti- 
sche Konsistenz haben. 

Besonders vorteilhaft sind solche Kaolingemische, denen 
der Anteil der sphfirischen Teilchen 0,5 bis 5 Gew.-% betrfigt. 
Weiterhin ist vorteilhaft, wenn die TeilchengrSBe der sphfiri- 

15 schen Teilchen im Bereich von 0,1 bis 3 /im liegt, insbesondere 
im Bereich von 0,1 bis 1 fim. 

Der Anteil des modif izierten Kaolingemisches (Gemisch 
Kaolin/spharische Teilchen) ist im gesamten Bereich von etwa 
2 bis etwa 65 Gew.-% einsetzbar, jedoch ist es besonders vor- 

20 teilhaft, wenn das modif izierte Kaolingemisch im Bereich von 
5 bis 30 Gew.-% liegt, obwohl auch noch hBhere Gehalte ins- 
besondere bei Pudern miJglich sind. 

Oberraschenderweise kann durch Formulierung eines Kaolin- 
gemisches mit geringem Anteil an sphfirischen anorganischen 

25 Teilchen, wie z. B. amorphem Siliciumdioxid, nicht nur eine 
Verbesserung der Agglomerierung innerhalb der Kaolinsuspension 
erreicht werden, sondern es wird die Einarbeitung des Kaolins 
in eine kosmetische Zusanunensetzung wie z. B. eine Emulsion, 
in einem so hohen Anteil moglich, wie dies vom Fachmann nicht 

30 zu erwarten war. Das eingesetzte Kaolin, das einen Durchmesser 
der Plfittchen im Bereich von 0,2-1 Jim hat, bildet mit den 
nahezu gleich groflen Si0 2 -Teilchen keine tibergeordnete Makro- 
struktur aus, wodurch der bekannte Zustand der Plastizitfit von 
Tonen vermieden wird, und eine niedriger viskose Dispersion 

35 erhalten wird gegenllber einem Ublichen Gemisch aus Kaolin und 
wfiBrigen kosmetischen Zusatzstof f en, die zu Gemischen mit 
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Plastizitatserscheinungen f Uhren . 

Weiterhin wird synergistisch, das "feeling" der Gesamt- 
zubereitung auf der Haut durch ein bisher nicht erreichtes 
Weichheitsgeftthl erhoht, damit der kosmetische Effekt ver- 
gleichbarer Produkte tibertrof f en und zugleich eine wesentliche 
entzUndungswidrige Wirksamkeit erzielt. 

Ein weiterer ttberraschender Effekt ist bei Gelen darin zu 
sehen, dafl bereits die Einbeziehung von 2,5 bis 3 Gew.-% des 
modifizierten Kaolins in eine Gelmischung die Klebrigkeit des 
Gels stark verringert und die schlechte Spreitbarkeit bestimm- 
ter Gele wesentlich erh6ht. Dadurch wird der Anwendungsbereich 
von Gelen in der Kosmetik erweitert. 

Die Viskositat von erf indungsgemaflen kosmetischen Forrau- 
lierungen z.B. als kosmetische Maske liegt beispielsweise bei 
einem Anteil des Gemisches Kaolin/spharische Teilchen an der 
Gesamtzusammensetzung von 2,5 Gew-% um etwa 2000 cps niedri- 
ger als bei einer gleichen Mischung ohne die sphfirischen Teil- 
chen; sie liegt bei 30 Gew-% um etwa 15.000 cps niedriger und 
bei 45 Gew-% um wesentlich mehr als 15.000 cps niedriger. Die 
Messung erfolgte mit einem Broockfield Viskosimeter RVT/DVII 
mit den entsprechenden Spindeln C, resp. D, resp. E, resp. F. 
Mit Spindel F war die Viskositat der Mischung mit reinem Kao- 
lin ohne spharische Teilchen bei 45 Gew-% Zusatz Uber 65.000 
cps und nicht mehr meflbar, wahrend sie beim Gemisch Kaolin/ - 
spharische Teilchen (45 Ge-%) etwa 52.000 cps betrug. 

Vorteilhaft ftir die erf indungsgemaflen Zubereitungen kann 
es sein, dafl die Zubereitung das modifizierte Kaolingemisch 
verkapselt in Ublichen Liposomen oder - noch gUnstiger - in 
asymmetrischen lamellaren Aggregaten enthait, wobei diese 
Aggregate aus Phospholipiden und mit Sauerstof f beladenes Flu- 
orcarbon oder Fluorcarbongemisch bestehen und deren Gehalt an 
Fluorcarbon im Bereich von 0,2 bis 100 % Gewicht/Vo lumen 
liegt, wobei das Phospholipid einen Phosphatidylcholingehalt 
von mehr als 30 bis 99 Gewichts-% hat, und wobei diese Aggre- 
gate eine Hautpenetrierung in Abhangigkeit von der kritischen 
Lbslichkeitstemperatur der Fluorcarbone besitzen. 



WO 96/17588 



PCT/DE95/01801 



Die Aggregate konnen auch zusfttzlich allein nur mit Sau- 
erstzoff beladen in der kosmetischen Zubereitung vorliegen. 

Diese Aggregate sind Sauerstof ftrfiger und ermSglichen ein 
Penetrieren des Sauerstof fs in die Haut und damit eine bessere 
5 Versorgung der Haut mit Sauerstof f. Die Herstellung dieser 

Aggregate erfolgt durch Hochdruckhomogenisierung von Phospho- 
lipiden, wie Sojalecithin und Eilecithin oder synthetischen 
Phospholipiden oder teilhydrierten Phospholipiden, die einen 
Phosphatidylcholingehalt von mehr als 30 Gew.-% bis 99 Gew.-% 

10 haben, mit perf luorierten oder hochf luorierten Kohlenstof fver- 
bindungen oder Gemischen davon, die in der Lage sind, Gase, 
wie Sauerstof f und Kohlendioxid zu transportieren . Darin k8n- 
nen neben Phosphatidylcholin auch Lysolecithine im Konzentra- 
tionsbereich von 0,1 bis 10 Gew.-% und/oder geladene Phospho- 

15 lipide wie Phosphatidylethanolamin, n-Acetylphosphatidyletha- 
nolamin oder PhosphatidsSure im Konzentrationsbereich 0,1 bis 
30 Gew.-% vorhanden sein. 

Im Unterschied zu den bekannten wSBrigen Liposomen (Vesi- 
kel) tragen diese Phospholipid-stabilisierten Aggregate in 

20 ihrem Kern hydrophobe Fluorcarbone, die zum Transport von 
Sauerstof f befahigt sind. Ihre grenzf lfichenchemische Stabili- 
sierung erfolgt primSr durch eine Monolayer mit inverser An- 
ordnung und gegebenenfalls ein sich daran anschliefiender Auf- 
bau von Bilayer-Schichten . Wegen der Besonderheit ihrer struk- 

25 turellen Anordnung werden diese neuartigen Aggregate als asym- 
metrische lamellare Sauerstof f -Carrier bezeichnet* Ihre aufler- 
gewohnliche kolloidchemische Stabilitat ist vermutlich auf die 
lamellare Struktur und auf die Oberf lSchenladung der Aggregate 
zurQckzufUhren. Letztere ist auf die Auswahl geeigneter Phos- 

30 pholipide beziehungsweise deren Mischungen natlirlicher wie 
auch synthetischer Provenienz zurQckzufUhren. In erster Linie 
sind fUr eine vorteilhafte Wirkung in diesem Sinne Phospholi- 
pide, insbesondere Phosphatidylcholin im genannten Konzentra- 
tionsbereich von 30 bis 99 % in Verbindung mit Lysolecithinen 

35 der Konzentration von 0,1 bis 10 % und/oder geladenen Phospho- 
lipiden im Konzentrationsbereich 0,1 bis 30 Gew.-% verantwort- 
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lich. Die angesprochene Wirkung der Phospholipids wird durch 
entsprechende negative Zeta-Potentiale und durch die Messung 
von Ladungsdichten (bei Titration mit einem kationischen Poly- 
elektrolyten) verifiziert. Wesentlich ftir den Einsatz der 
5 Fluorcarbon-Aggregate ist die Hautpenetrierung in Abhangigkeit 
von der kritischen Loslichkeitstemperatur der aus gewahlten 
Fluorcarbone oder Fluorcarbongemische (fOr den Einsatz asym- 
metrischer lamellarer Aggregate s.a. DE-B-42 21 255). 

Der Anteil der rait der modif izierten kaolinhaltigen Mi- 

10 schung beladenen Aggregate kann im Bereich von 5 bis 60 Gew.-% 
liegen, bezogen auf die Gesamtzubereitung , und liegt vorteil- 
haft im Bereich von 10 bis 50 Gew.-%, insbesondere im Bereich 
von 15 bis 30 Gew.-%. 

wie bereits ausgeflihrt, konnen auch tibliche Liposome als 

15 Transportsystem fur das modifizierte kaolinhaltige Gemisch 
innerhalb der erf indungsgemHBen Zubereitung eingesetzt werden . 
Liposome sind vollstandig geschlossene Lipid-Bilayer-Merabra- 
nen, die ein waflriges Volumen eingeschlossen enthalten. Lipo- 
some kOnnen unilamellare Vesikel sein (die eine Einzelmembran- 

20 Bilayer besitzen) oder multilamellare Vesikel (Onion-ahnliche 
Strukturen, gekennzeichnet durch Mehrfachmembran-Bilayer, von 
denen jede von der nachsten durch eine waBrige Schicht ge- 
trennt ist). Die Bilayer besteht aus zwei Lipid-Monolayern , 
die einen hydrophoben "Schwanz" -Bereich und einen hydrophilen 

25 "Kopf "-Bereich haben. Die Struktur der Membran-Bilayer ist so, 
dafl die hydrophoben (unpolaren) "Schwfinze" der Lipidmonolayer 
sich in Richtung des Zentrums der Bilayer orientieren, wahrend 
sich die hydrophilen "Kopfe" in Richtung der wfiflrigen Phase 
orientieren. 

30 Die Herstellung von Liposomen, aus gesfittigten und unge- 

sattigten Lipiden, ist in sehr vielen Patenten beschrieben 
worden, ebenso deren Einsatz als Transportsystem. Die Einar- 
beitung des modif izierten kaolinhaltigen Gemisches kann auf 
tibliche Weise erfolgen. 

35 Erfindungsgemafl bevorzugt sind solche kaolinhaltige Zube- 

reitungen, die ein Produkt des schonenden Aufschlusses durch 
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Ultraschall und/oder Hochdruckhomogenisierung von Suspensionen 
oder Dispersionen von Zellen pflanzlicher Stoffe, Bakterien 
Oder Hefen enthalten. Als pflanzliche Stoffe k5nnen solche 
eingesetzt werde, die bisher in der Kosmetik vorteilhaft ver- 
5 wendet wurden, wie Kamille, Aloe vera usw., jedoch auch solche 
Produkte, wie die Rinde des mexikanischen Hautbauines (Mimosa 
tenuiflora), mit der ein besonders entzttndungshemmendes sauer- 
stoffreiches Produkt erhalten wird. 

Als Hefen k6nnen Bfickerhefe, Weinhefe, Bierhefe und ande- 

10 re verwendet werden . 

Ein besonders vorteilhaf tes Auf schluflprodukt rtihrt aus 
einem Ultraschallauf schlu/3 rait einer Ultraschall-Durchf lufl- 
zelle gemfiB der DE 42 41 154 her, bei der die Synotrode zu h 
bis % ihrer Lange in die Durchf luBzelle hineinragt, der Winkel 

15 der Synotrode im Beschallungsgef SB im Bereich von 80,5 bis 
88 , 5 * liegt, das Verhfiltnis der Eintauchlfinge der Synotrode 
(in nun) zum Beschallungsvolumen (in ml) auf einen Wert im 
Bereich von 1:1,1 bis 1:20 eingestellt ist und das Verhfiltnis 
von Eintauchlfinge der Synotrode (in mm) zu dem Feststof fanteil 

20 des zu beschallenden Mediums (in Masse-%) im Bereich von 
l:0 f 02 bis 1:2,2 liegt. 

Die Wirkung der bevorzugten Kombination von asymmetri- 
schen lamellaren Aggregaten, beladen mit dem modif izierten 
Kaolingemisch und den Auf schluflprodukten pflanzlicher und 

25 Hefezellen in einer erf indungsgemfiflen kosmetischen Zubereitung 
ist besonders ausdrucksvoll beim AufschluB von Superoxiddis- 
mutase-reichen Hefen, die ein hohen Gehalt an Superoxiddis- 
mutase (SOD) liefern. Da SOD als Radikalf finger in der Haut 
wirkt und die Reaktion 

30 2 0{ + 2 H* ■» H 2 0 2 + 0 2 

katalysiert, ist es per se ein besonders vorteilhaf ter Be- 
standteil in kosmetischen oder dermatologischen Prfiparaten. Es 
konnen jedoch auch andere Radikalf finger verwendet werden, die 
sich zur Bindung freier Sauerstof f radikale eignen, beispiels- 

35 weise Vitamin E. 

Geeignete Formen der kosmetischen Zubereitung sind Emul- 
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sionen, vorzugsweise kosmetische Masken, insbesondere Ge- 
sichtsinasken . Bei derartigen Masken liegt der Gehalt der modi- 
f izierten Kaolinsuspension vorteilhaft im Bereich von 3 bis 30 
Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 20 Gew.-%. Daneben kann die Emul- 
5 sion Ubliche Bestandteile, wie Emulgatoren, ParfUraSle, Schutz- 
mittel sowie weitere pflegende Bestandteile enthalten. 

Ebenso bevorzugt sind Gele wegen der bereits genannten 
verbesserten Spreitbarkeit , wobei der Anteil des raodif izierten 
Kaolins vozugsweise im Bereich von 5 bis 15 Gew.-% liegt. 
10 Das Gemisch Kaolin/sphSrische Teilchen kann auch in Pu- 

dern eingesetzt werden; ebenso in pharmazeutischen zubereitun- 
gen. 

Die Herstellung der Zubereitung erfolgt im allgemeinen, 
indem eine Dispersion von gereinigtem weiBem Kaolin mit hohem 

15 Kaolinitanteil mit einer Dispersion der sphfirischen anorgani- 
schen Teilchen bei Umgebungstemperatur vermischt wird. Als 
Dispergierraittel wird vorzugsweise Wasser eingesetzt. Danach 
wird die Zubereitung mit der pf legenden kosmetischen Zusammen- 
setzung, sofern diese als Emulsion vorliegt, in einem Emulga- 

20 tor vermischt. 

Nach Vermischung der Kaolindispersion mit der Dispersion 
sph&rischer Teilchen, insbesondere mit einer Si0 2 -Dispersion , 
kann eine SprUhtrocknung erfolgen, und das trockene Produkt 
kann direkt in die Emulsion eingearbeitet oder gegebenenfalls 

25 zuvor in Liposome oder asymmetrische lamellare Aggregate auf- 
genommen und dann in die Emulsion eingearbeitet werden. 

Die Erfindung soli nachstehend durch Beispiele naher 
erlSutert werden. Alle Prozentangaben sind Gewichtsprozente . 
Beispiel 1 

30 Herstellung von modif iziertem Kaolin (1) 

30 1 einer Auf schlammung von 4 kg weiflem Kaolin mit einem 
Kaolinitgehalt von 96 % in Wasser/Ethanol wurde gerUhrt und 
nacheinander innerhalb von 30 Minuten zu 40 1 einer Auf- 
schlammung von 4,5 kg monodispersem Siliciumdioxid gegeben und 

35 eine weitere Stunde gerlihrt. Danach wurde das Produkt auf 
einem tlblichen SprUhturm sprlihgetrocknet . Man erhielt ein 
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Produkt, das direkt ftir eine Verarbeitbarkeit in kosroetischen 
Produkten geeignet war. 
people! — £ 

Herstellung von modif iziertem Kaolin (2) 

Es wurde wie im Beispiel 1 gearbeitet, mit Ausnahme des- 
sen, daJ3 als LSsungsmittel ein mehrwertiger Alkohol wie Ethy- 
lenglycol eingesetzt wurde und die Menge an Kaolin 3,5 kg 
betrug. 

pejspAgJl — 3 
Kosmetische Maske (1) 

Es wurden separat 5 Phasen hergestellt, die nacheinander 
miteinander vermischt wurden, teilweise unter intensiver Homo- 
genisierung. Dabei wurden die Phasen A bis D bei erhohter 
Temperatur (40 bis 70 # C) und die Phase D am Ende bei Umge- 
bungstemperatur eingearbeitet . 
Phase A 

Glycerylstearat 4,1 % 

StearinsSure 1*8 % 

Cetylalkohol 1,8 % 



Phase B 

dest. Wasser q.s. 
Carbomer 0,3 % 

Propylenglycol 2,5 % 

Konservierungsmittel 0,3 % 

Phase C 

Triethanolamin (TEA) 0,3 % 

Phase D 

modif izierter Kaolin 30 % 

Wirkstof fkomplex Kamille 3 % 

Phase E 

ParfUmSl 0 f 5 % 

Beispiel A 

Kosmetisches Gel 

Das Carbomer wurde mit Wasser homogenisiert und dem Homo- 
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genisat nacheinander TEA, Konservierungsmmittel und das modi- 

fizierte Kaolin unter RUhren zugesetzt. 

Carbomer 1»° * 

TEA °» 8 * 

Wasser q.s. 

modifiziertes Kaolin 2,5 % 

Konservierungsmittel 0,3 % 

Bei spiel 5 

Kosmetischer Puder 

Die nachfolgend genannten Bestandteile wurden in der 
angegebenen Reihenfolge miteinander vermischt. 
modif izierter Kaolin 65 % 

Magnesiumstearat 5 % 

Seidenprotein 10 % 

Zinkoxid 5 * 

Mais/Reisprotein 10 % 

Farbe ca. 5 % 

Beispiel — 6 

Kaolin-beladene Liposome 

Es wurden mit modif iziertem Kaolin (gemSB Beispiel 1 und 
2) beladene Liposome wie folgt hergestellt. Ein Phospholipid 
wurde in eine Wasser-Kaolin-Suspension eingetragen, wobei der 
Kaolin gemafl Beispiel 2 hergestellt worden war. Nach guter 
Homogenisierung wurde unter RUhren Ethanol hinzugegeben und 
weiter homogenisiert . 

Phospholipid 15 % 

modifizierter Kaolin 7 % 

Wasser q.s. 
Beispiel 1 

Kaolin-beladene Aggregate 

Es wurden mit modif iziertem Kaolin (gemafi Beispiel l und 
2) beladene asymmetrische lamellare Aggregate wie folgt herge- 
stellt. in perfluordekalin, vermischt mit Glycerin und Propy- 
lenglycol wurde modifiziertes Kaolin unter guter Homogenisie- 
rung eingetragen. Ein Phospholipid mit einem Phosphatidylcho- 
lingehalt von 50 % wurde in dieses Homogenisat eingerUhrt und 
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dann Wasser hinzugegeben . Nach guter Homogenisierung standen 
die mit modif iziertem Kaolin beladenen Aggregate ftlr die wei- 
tere Verwendung zur Verftlgung. 



Phospholipid 25 % 

5 modifizierter Kaolin 4 % 

Florcarbon (Perf luordekalin) 50 % 

Glycerin 3,5 % 

Propyl englycol 5,0 % 

Wasser q.s. 

10 BeiPPAeJL 8 



Es wurde wie im Beispiel 7 gearbeitet, mit Ausnahme des- 
sen f dafl der Anteil an modif iziertem Kaolin 10 % betrug. 
Bgispiel — 9 

Es wurde wie im Beispiel 7 gearbeitet, wobei zusStzlich 
15 zum modifizierten Kaolin mittels des oben beschriebenen Ul- 
traschall-Aufschlufiverfahrens aufgeschlossene Bfickerhefe in 
Form des Zentrifugattlberstandes in das Fluorcarbongemisch 
homogenisiert wurden. 



Phospholipid 20 % 

20 modifizierter Kaolin 5 % 

Glycerin 3,5 % 

Propyl englycol 5 * 

Hefe-Aufschlu/3 16 % 

Perf luordekalin 40 % 

25 B^jspiel 10 



Es wurde wie im Beispiel 9 gearbeitet, mit Ausnahme des- 
sen, dafl ein Auf schlufiprodukt der Rinde des mexikanischen 
Hautbaumes (Mimosa tenuiflora) in einem Anteil von 19,5 % 
eingebracht wurde. 

30 Beispiel 11 

Sonnenschutzcreme 

Nach Homogenisierung bei erhflhter Temperatur der Phasen 
A und B wurden beide miteinander vermischt und dabei gut homo- 
genisiert, Anschlieflend wurde die Phase C bei etwa 30 bis 40 

35 *C hinzugemischt. 
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Phase A 

Sorbitansesquioleat 5,0 % 

Cetylalkohol 4,5 % 

Stearylalkohol 3,5 % 

5 Titandioxid 3,6 % 

Phase B 

Propylenglycol 2,0 % 

Wasser q.s. 
Glycerin 1/° * 

10 Titandioxid I/ 9 * 

Phase C 

Konservierungsmittel 0,3 % 

Parftlmei °/4 % 

mit modifiziertem Kaolin beladene 
15 asyiranetrische lamellar e Aggregate 

gemfiB Beispiel 9 30,0 % 

Bejspjel — 12 13 
After Sun Gel 

In das fertige Gel wurden unter Rtihren nacheinander die 

20 nach Beispiel 9 bzw. 10 hergestellten, mit modifiziertem Kao- 
lin und einem Hefe- bzw. Hautbaumauf schlufl beladenen asymme- 
trischen lamellaren Aggregate, ParflimOl und Konservierungs- 
mittel bei Umgebungstemperatur eingetragen. 
Polyacrylsfiure (MG ca. 4 000 000) 1,0 % 

25 Hydroxyethylcellulose 0,3 % 

Propylenglycol 3,0 % 

BenzoesSure 0,3 % 

modifizierter Kaolin mit Hefe/ 
Hautbaumauf schlufl in Aggregaten 25,0 % 

30 ParfiimSl 0,3 % 

Konservierungsmittel 0,3 % 

Wasser q.s. 
Beispiel 14 
Kosmetische Maske (2) 

35 Es wurde wie im Beispiel 3 gearbeitet, mit Ausnahme des- 

sen, daB die Menge an modifiziertem Kaolin 12 % betrug. 
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BSXSptel — 15. 
Pharmazeutische Salbe 

Nach Homogenisierung und homogener Vermischung der Phasen 
A und B bei erh6hter Temperatur (etwa 65 *C) wurde die Phase 
5 C bei 30 bis 40 *C zugegeben. 
Phase A 

Lanolin 5,0 % 

Cetylalkohol 2,0 % 

Cetylalkohol und PEG-40 Castor Oil 
10 im Verhaltnis 1:1 3,0 % 

Hexyllaurat 1,5 % 

Phase B 

Wasser q.s. 
Glycerin 2,0 % 

15 Propylalkohol 2,0 % 

modifizierter Kaolin 45,0 % 

Phase C 

Konservierungsmittel 0,3 % 

Veroleichsbeispiel 1 

20 Bei einer Gruppe von 10 weiblichen Testpersonen wurde 

eine kosmetische Hals-Dekollete-Maske aufgebracht. Die Maske 
A entsprach der des erf indungsgemftBen Beispiels 14. Die Maske 
B enthielt normalen Kaolin mit einem Kaolinitgehalt von 97 %, 
wobei der Kaolingehalt infolge Schwierigkeiten bei der Ver- 

25 arbeitung auf B % gesenkt werden muBte. Die Bewertung durch 
die Testpersonen erfolgte nach einer Skala 

1 = sehr angenehmes HautgefUhl 

2 = angenehmes HautgefUhl 

3 = unangenehmes HautgefUhl 

30 4 = sehr unangenehmes HautgefUhl 



35 
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Bewertung in % 
2 



Maske A 90 10 0 0 

5 

Maske B 0 0 80 20 



Daraus ist die deutliche liber legenheit der erfindungs- 
10 gemSBen Maske zu entnehmen, was das Hautgefiihl betrifft. Eine 
Gegenttberstellung der entzttndungswidrigen Wirksamkeit konnte 
wegen der unterschiedlichen Gehalte an Kaolin nicht erfolgen. 



15 



20 



25 



30 



35 
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Patentansprliche 

5 

1. Kosmetische kaolinhaltige Zubereitung, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi sie als Lotion, Maske, Creme oder Gel mit beson- 
ders angenehmem Hautgeftlhl mit nichtklebriger und nichtplasti- 
scher Konsistenz vorliegt, bestehend aus einer Mischung aus 

10 weiflem Kaolin mit hohem Kaolinitgehalt und spharischen anorga- 
nischen Teilchen aus Siliciumdioxid oder Titanoxid, die eine 
TeilchengrSfie von kleiner als 5 fim haben, in einem Anteil der 
spharischen Teilchen an der Kaolinmischung von 0,5 bis 10 
Gew.-%, dispergiert in einer wSflrigen kosmetischen Zusammen- 

15 setzung der Gruppe Emulsionen und Emulsionsgrundlagen fllr 
Lotionen, Cremes, Masken; Gele und Gelgrundlagen fUr Lotionen, 
Cr ernes, Masken; 

der Anteil der Mischung Kaolin/spharische Teilchen liegt, 
bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, im Bereich von mehr als 

20 2 bis 65 Gew.-%; 

die Viskositat der Gesamtzusammensetzung mit einem Anteil 
Kaolin/spharische Teilchen liegt urn 2000 cps bis mehr als 
15.000 cps hoher als eine gleiche Zusammensetzung mit nur 
Kaolin ohne spharische Teilchen, wobei die Viskositatsdif f e- 

25 renz mit hoherem Anteil Kaolin/spharische Teilchen steigt. 

2. Kosmetische kaolinhaltige Zubereitung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dafi der Anteil der spharischen Teilchen 
an der Kaolinmischung 0,5 bis 5 Gew.-% betragt. 

30 

3 . Kosmetische kaolinhaltige Zubereitung nach Anspruch 1 , da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Teilchengrofie der spharischen 
Teilchen im Bereich von 0,1 bis 3 fim liegt, insbesondere im 
Bereich von 0,1 bis 1 fim* 



35 
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15 

4. Kosmetische kaolinhaltige Zubereitung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dafi der Anteil der Mischung Kaolin/spha- 
rische Teilchen 5 bis 30 Gew.-% betragt. 

5. Kosmetische kaolinhaltige Zubereitung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dafl sie die Mischung Kaolin/spharische 
Teilchen in asymmetrischen lamellaren Aggregaten enthalt, die 
aus Phospholipiden und mit Sauerstoff beladenem Fluorcarbon 
oder Fluorcarbongemisch bestehen, wobei der Anteil an Fluor- 
carbon im Bereich von 0,2 bis 100 % Gewicht/Volumen liegt, mit 
einem Phosphatidylcholingehalt der Lipidf raktion von 30 bis 99 
Gewichts-%, und wobei die Aggregate eine Hautpenetrierung in 
Abhangigkeit von der kritischen Lttslichkeits tempera tur der 
Fluorcarbone aufweisen. 

6. Kosmetische kaolinhaltige Zubereitung nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, dafl zusMtzlich allein mit Sauerstoff 
beladene asymmetrische lamellare Aggregate im Gemisch enthalt- 
enm sind. 



7. Kosmetische kaolinhaltige Zubereitung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die Aggregate neben der Mischung 
Kaolin/spharische Teilchen ein Produkt des schonenden Auf- 
schlusses durch Ultraschall und/oder Hochdruckhomogenisierung 

25 von Suspensionen oder Dispersionen von Zellen pflanzlicher 
Stoffe, Bakterien oder Hefen enthalten. 

8. Verwendung einer kaolinhaltigen Zubereitung aus 

einer Mischung aus weiflem Kaolin mit hohem Kaolinitgehalt und 
30 spharischen anorganischen Teilchen, die eine TeilchengrOfle von 
< 5 p haben, bei einem Anteil der spharischen Teilchen an der 
Kaolinmischung von 0,5 bis 10 Gew.-%, in einer kosmetischen 
Maske, einem kosmetischen Gel oder einer kosmetischen Creme, 
wobei der Anteil der Mischung Kaolin/spharische Teilchen, 
35 bezogen auf die Gesamtzusamraensetzung , im Bereich von 2,5 bis 
30 Gew.-% liegt. 
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